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La presente invention a trait a de nouveaux polym^res de structure specifique. 

La presente invention se rapporte egalement a des compositions cosmetiques 
comprenant de tels polymeres. 

rpSant en utilisant au sein d'une meme composition deux polymeres incompatibles 
TestTTe non Sbles dans un meme solvant. le formulateur est confronte du a.t de 

d'un cSm^s6 permettant de compatibiiiser les polymeres entre eux. 

1 P but de la presente invention est de proposer un polymere qui. lorsqu'il est inclus dans 

compositions de i'art anterieur. 

rp hut est atteint conformement a la pr6sente invention, grace ^ un polymere, dit 

polymere ayant une indice de polydispersit^ I sup6neur a 2. 

Par "au moins" une sequence, on entend une ou plusieurs sequences. 

Le seament intermediaire comprenant au moins un monomere constitutif de la Premiere 
slquence et arSs un monomere constitutif de la deuxieme sequence du polymere 
permet de "compatibiiiser" ces sequences. 

HpSfnus aJSn^ des propri§tes cosmetiques tres int§ressantes. De maniere generate, 

S X" g3e varlBte de composHions de maquillaoe sans provoquer ohez 
I'utilisateur un sentiment d'inconfort. 

L'invention a egalement pour objet une composition cosm§tique comprenant un tel 
polymere. 

Mn «MtrP obiet de rinvention est aussi un precede cosmetique de maquillage ou de soin 
des mSi^ef k&lir^^^^^^^ I'application sur les matieres kerat.n.ques. d'une 

composition cosmetique selon l'invention. 
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Uinvention se rapporte encore a I'utilisation du polymere selon ""invention dans une 
composition cosmetique, comma agent pour am^liorer la tenue de ladtte composition. 

Uinvention se rapporte enfin a I'utilisation du polymere selon I'invention dans une 
composition presentant des pi^opri§t6s de tenue ameliorees. 

Specifiquement. le polymere, selon I'invention. est un polymere lineaire. Cela sigmfie que 
rinvention n'entend pas couvrir les polymeres ayant une structure non lineaire, par 
exemple ramifi§e, en etoile, greffee. ou autre. 

De preference, le polymere selon rinvention est soluble et/ou dispersible a temperature 
ambiante (25X), a une teneur en matiere active d'au moins 10% en poids dans au moins 
un solvant (notamment solvant organique). 

Le polymere selon rinvention comprend au moins une premiere sequence (ou bloc) et au 
moins une deuxi^me sequence (ou bloc) incompatibles rune avec I autre et de 
temperatures de transition vitreuse (Tg) differentes. lesdites premiere et deuxieme 
sequences etant reliees entre elles par un segment intermediaire comprenant au moins 
un monomere constitutif de la premiere sequence et au moins un monomere constituW de 
la deuxieme sequence, ledit polymere ayant un indice de polydispersite I supeneur a 2. 

L'indice de polydispersite I du polymere est egal au rapport de la masse moyenne en 
poids Mw sur la masse moyenne en nombre Mn. 

On determine les masses molaires moyennes en poids (Mw) et en nombre (Mn) par 
chromatographie liquide par permeation de gel (solvant THF. courbe d etalonnage etablie 
avec des etalons de polystyrene lineaire, detecteur refractometnque). 

La masse moyenne en poids (Mw) du polymere selon IMnvention est de pref^^^^^^ 
inferieure ou egale a 150 000 g/Mol. elle va par exemple de 35 000 a 150 000 g/Mol.^ et 
mieuxde45 000 a 1 00 000 g/MbI . * 

La masse moyenne en nombre (Mn) du polymere selon rinvention est de preference 
inferieure ou egale 40 000, elle va par exemple de 10 000 e 40 000. et mieux de 12 000 a 
25 000. 

De preference, rindice de polydispersite du polymere selon rinvention est superieur a 2 
de preference superieur ou egal a 2.5. et mieux superieur ou egal a 2.8 et notamment, 
compris entre 2,8 et 6. 

Chaque sequence ou bloc du polymere selon rinvention est issue d'un type de monomere 

ou de plusleurs types de monomeres differents. , u ■ • ,. 

Cela signifie que chaque sequence peut etre constituee d'un homopolymere ou d un 
copolymere ; ce copolymere constituent la sequence pouvant etre a son tour statistique 

Le segment intennediaire comprenant au moins un monomere constitutif de la premiere 
sequence et au moins un monomere constitutif de la deuxieme sequence du polymere et 
est lui meme un polymere statistique. 

Selon I'invention. les premiere et deuxieme sequences ont des temperatures de transition 
vitreuse differentes. 

La mesure de la temperature de transition vitreuse (Tg) est effectuee par DMTA 
(Dynamical and Mechanical Temperature Analysis ou Analyse dynamique et mecanique 
de temperature). 
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pour .esurer .a temperature de tran"reus^ 

essais de visco^lasticimetne avec un ^^^'^'^^^^^^^^^^ ± 50 pm d'epaisseur. 10 

DMA2980). sur un 6chant.llon de fi^m de P^'^^T^ ^^Ig/^^ 24 heures a 23 X et 

mm de largeur et 15 mm longueur apres s^^^^ sollicitation de traction 

50-55 % d'humidite relative. On ''^P^f ^ J.^f,V^f^^^^^^^^ superpose un deplacement 

fechantilion subit une force statique de 0.01 N a aque e s pj ^^^^.^^ ^.^ . ^.^^ 

sinusoTdal de ± 8 pm a 'a frequence de 1 J^^^^^^^^^ ^^^^^^^^ est effectuee sur 
sous de faibles niveaux de deformation. Cette soj^c.iauo variation de 

rechantillon a des temperatures variant de -150 C a + 220 ^. 
^oTS^atsie Ke complexe E- E" . iE" du po.ym.re teste en fonction de la 
LTSfm" sures. on d^duit les modules dynamiques E' de conservation et E" de perte. 

^ rt^ rat;^^^^^^^^^^ rrnsijo'n^ re« 'd^^i^rr: 

^^Xore^co^—^^^^ 

Ter d^;"r: " ^^^^^^^^^ « ^ -^^""^ ^^'^-^ " 

du polymere teste). 
40''C. 

superieure a eO^C. ^nence de Tg superieure ou egale a 40°C va de 20 a • 

^T:;f;:«?du s^r .t::.rsr8o% Je^^^ r.^^ .0 . 70%. 

La deuxiime sequence a avantage— t una ^1.^"'^^°;^,^^ 

example de 20 ^ - ^^„^X'^^:Z:^T^^IS^::TC^ . 20'C va da 5 . 

?5\^:nSl'^rySrdfp« S 15 » lo% e, mleux de 25 . 45%. 

ua premiere sequence, qui a avantage— "-/rc^lstTe" n tc^a'lSoVen'^^^ 
un homopolymSire ou un <=°P°'V'r?^' */';,fX) q^^^ homopolymeras prepares k 

egales a 40'C. oon.ic.nrP pst un homopolymere, constitue par un 

^.T^^:t^^r^'^^lV^^^^^^ --Vndan. as. sup*.eure ou 

egale a 40°C). 

Ues monomeres don. las ™,yn,.;^ on. d^^^^^^^ ^.S^latrrs 
r^rceTde »-"^t^%^t:o"•C^^^^ de^•,nvan.,on son, de 

prierence, choisis parmi les monomeres suivants : 

- les methacrylates de formuie CH^ = C(CH3)-COORi 
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dans laquelle Ri represente un groupe alkyle lineaire ou ramifie contenant de 2 a 4 
atomes de carbone, tel qu'un groupe methyle, ethyle, propyle ou isobutyle, ledit groupe 
alkyle pouvant en outre etre eventuellement substitue par un ou plusieurs substituants 
choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d'halogenes (CI, Br, I, F), ou Ri 
represente un groupe cycloalkyle en C4 a C12, 

- les acrylates de formule CH2 = CH-COOR2 

dans laquelle R2 represente un groupe cycloalkyle en C4 a C12 tel que Tacrylate 
d'isobornyle ou un groupe tertio butyle, 

- les (meth)acrylamides de formule : 



ou R7 et Rq identiques ou differents representent chacun un atome d'hydrogene ou un 
groupe alkyle en Ci a C12 lineaire ou ramifie, tel qu'un groupe n-butyle, t-butyle, 
isopropyle, isohexyle, isooctyle, ou isononyle ; ou R7 represente H et Re represente un 
groupement 1,1 -dimethyl-3-oxobutyl, 

et R' designe H ou methyle. Comme exemple de monomeres, on peut citer le 
N-butylacrylamide, le N-t-butylacrylamide, le N-isopropylacrylamide, le 
N,N-dimethylacrylamide et le N,N-dibutylacrylamide , 

- le styrene et ses derives tels que le chlorostyrene, 

- et leurs melanges. 

Les monomeres particulierement preferes pour la premiere sequence sont le methacrylate 
de methyle, le methacrylate d'isobutyle. le (meth)acrylate d'isobornyle, le methacrylate de 
trifluoroethyle, le styrene et leurs melanges. 

La deuxieme sequence, qui a avantageusement une Tg inferieure ou egale a 20''C, est un 
homopolymere ou un copolymere, et est, de preference, issue en totalite ou en partie de 
un ou de plusieurs monomeres, qui sont tel(s) que les homopolymeres prepares a partir 
de ces monomeres ont des temperatures de transition vltreuse, inferieures ou egales d 
20X. 

Les monomeres dont les homopolymeres ont des Tg inferieures ou egales a 20''C et dont 
est ou sont issue(s), de preference, la ou les sequences de Tg inferieures ou egales a 
20X du polymere de Tinvention sont, de preference, choisis parmi les monomeres 
suivants : 

- les acrylates de formule CH2 = CHCOOR3, 

R3 representant un groupe alkyle en Ci a C12 lineaire ou ramifie a I'exception du 
groupe tertiobutyle, dans lequel se trouve(nt) eventuellement inte.rcale(s) un ou 
plusieurs heteroatomes choisis parmi O, N, S, ledit groupe alkyle pouvant en outre etre 
eventuellement substitue par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes 
hydroxyle et les atomes d^halogene (CI, Br, I et F), ou R3 represente un alkyle en Ci a 
C12 - POE (polyoxyethylene) avec repetition du motif oxyethylene de 5 a 30 fois, par 
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example methoxy-POE. ou R3 represente un groupement polyoxy6thyl6n6 
comprenant de 5 a 30 motifs d'oxyde d'ethylene ; 

- les methacrylates de formule CH2 = C(CH3)-COOR4, ^ , , ^„ 
R, representant un groupe alkyle en C4 a C12 lineaire ou ramifie dans lequel se 
^ouveTnt)Tventuellement intercale(s) un ou plusieurs heteroatomes cho.s.s Parm. 0 N 
et S led t qroupe alkyle pouvant en outre §tre eventuellement subst.tue par un ou 
plufie!frfsuSants choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d'halogenes 
(CI. Br. I, F); 

- les esters de vinyle de formule R5-CO-O-CH = CH2 

ou R5 represente un groupe alkyle en C4 a C12 lineaire ou ramifie ; 

- les ethers de vinyle et d'alkyle en C4 a C^^, tels que I'ether de vinyle et de 
methyle et i'ether de vinyle et d'ethyle. 

- les N-alkyI en C4 a C12 acrylamldes. tels que le N-octylacrylamide, 

- et leurs melanges. 

Les monomeres particulidrement preferes pour la deuxieme sequence sort les acojte^^^^ 
dSk^es dont la chaTne alkyle comprend de 1 a 4 atomes de carbone a lexcep on du 
groupe teSuW^ tels que I'acrylate de methyle. I'acrylate d'isobutyle, I'acrylate d ethyl-2 
hexyle et leurs melanges. 

N6anmoins. chacune des sequences peuvent contenir en proportion minoritaire au moins 

^^rrp^mrrS^^^^^^ au moins un monom.re constitute de la 

Chacun'e'dtS"^^^^^ sequences peut comprendre un rnonomere 

constS de rautre sequence en une quantite generalement inferieure egale a 20%^ 
par example de 1 a 20%. de preference de 5 ^ 15% et, mieux encore, de 7 a 12/o en 
poids du poids total de la premiere et/ou de la deuxieme sequence. 

La oremiere sequence, qui a avantageusement une temperature de transition vitreuse 
sCdK rou Sale a 40°C. et/ou la deuxieme sequence, ayant avantageusement une 
Krature deTansition vitreuse inferieure ou egale ^ 20X. peu(ven) comprendre^ 
ouTre les monomeres indiques ci-dessus, un ou plusieurs autres monomeres d.fferents 

SeTi^qS^^^^ monomeres additionnels sont de preference choisies 

de r^lrlilre He que la sequence dans laquelle ils se trouvent ait la temperature de 
transition vitreuse desiree. 

Ce monomere additionel est par exemple choisi parmi : 

"I'^^^^^rX^S^tSZm.^ co^prenan, au une fonCion 

aS5e Snique, I'acide fumarique. raoide mal^lque, I'acWe styrenesulfomquj 
'•acide acrylamidopropanesulfonlque, raoide vinylbenzo.que. lacide 
vinvlphosphorique et les sels de ceux-ci, 

^Tes monomeres a insaturation(s) ethylenique(s) comprenan au mo.ns une fonction 
hydroTyle comme le methacrylate de 2-hydroxypropyle, le rnethac^^l^e de 2- 
hjdroxyethyie. I'acrylate de 2-hydroxypropyle et I'acrylate de 2-hydroxyethyle 
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methacrylamide et les sels ceux-ci _.__renant un ou plusieurs atomes de 

( trimethylsiloxy ) silane, 
- et leurs melanges. 

ce ou ces a,pnom.res addUlooneis jp,|^nMm) gene^ 
sequences. 

Le polym^re selon I'inventio. peu. «re obtenu par polym*risa«on radicalaire en solution 

so% rr.^';i*rsn;«srr.^ruir^:^^^ e. rau.. pa,.. ^ 

'■'*"riaTsClTS'lem.lan8e pendan. un temps T ( allan, de 3 . 6 h) au bout 

■ --"t^<sr:tXxtnUsfdrsrer^^^^^^^ 

Par solvant de polymerisation, on entend un solvent ou un melange de solvants. 

'° ' Le temps T correspond a un taux de conversion da-90%. c;est » dire 4 un pourcantage en 
moSes ^onstiMifs de la premiere s^uenoe consommes de 90 /». 
La temperature de polymerisation va de preference de 60 ^ 120-C et pr«erentiellement de 

35 SOalOCC. 

Unitlateur de polymerisation peut «^ choi^j l^X,^^^°SuyS^^.t'S)^l 

finvention conceme egalemen. les compositions cosmiUques comprenant le polymere de 
structure spedfique, tel qull a eie decrit ci-dessus. 

f^tr^itj^rde-pss^rsr^^^^^^^^^ 

ces composKions — qu- selc,n 

Ledi, milieu, physiologiquement accepmb^ -^-^.rsSTirenTntel'^^^^^^ 
physiologiquement acceptable dans '"l"?' P° ^'^^If un milieu hydrophile 

for^ne dissoute ou dispersee. La <:°"^P°=^°" ^fde SvTnKs o^anique(s) hydropt,ile(s) 
SSr'alSolsn" nirmenrfeS'^o^iTcolfs SteSurs li^laire's ou ramir,»s ayant de . 



40 
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50 



1 er depot 



7 



rr^vfmXe "g^^l^K e»r.?>ers en C a, des a,a..y<.es en 

ror.r.etTo:i;ro°n;e"rpS^^^^^^^^ 

Invention, un polymere ^d^'t'onne tel qu un poiy a ^ 1^. ^g^, 

peut citer les po'V^^^^f ^^"^^f ^^^^^^^^ SSe ?o?ymte filmogene. on peut citer 

rnla^lieMef ro-y^^^^^^^ es polyesters, .es po.ya.ides. .es 

polJurles'Tes polymeres cellulosiques comme la n,troce»uIose. 

20 La composition peut .galement comp-ndre^^^^^ et/o"^^ g?a?sotes I 

corps gras liquides a temperature am b.ante 25 ^ general) ev p ^^^^ ^^^^^ 

temperature ambiante tels que 'f ^. f 'f„^. ^^alf v^^^^^ 

melanges. Ces corps gras P^^^f f^.-^.^?/^^^^^^^ lipophiles. 

Cette phase grasse peut. en outre. utilisables dans 

25 comme corps gras liquides ^ !J^P.^;^^i^\^^^^^^ animate telles que le 
I'inventron. on peut citer : ^"^"1®® ^^^'^^^^^^ 

perhydrosqualene ; ies hu.les hydrocarbonees vegeteles t^^^^ y y ^^^^^^g 

d'acides gras de 4 a 10 atomes ^^f^^^"^^^^ pepins de raisin, de 

ou octanoique. ou encore les huiles de tournesol. de mais ae J ^ ^^.^^^ 
30 sesame, d'abricot, de macadam.a. f jar^ ^ avocat. es 9 V ^^^^ ,.^,^^^^3 
caprylique/caprique. I'liuile de J°J°ba .^.^ be^^^^^^^ 

ramifies, d'origine minerals ou ^ynth^^^'^^f '^^^^^^^ ; les esters et les 

vaseline, les polydecenes. le P°'y'f°b"te"e^^^^ ,huile de Purcellin. le 

others de synthese no ammen '^^^^^f^J^^.^^'^^^Zixe d'octyl-2-dod6cyle. I'erucate 

35 myristate d'isopropyle. le palmitate d ethyl-2-hexyle ^ J^"^^^^^^ comme I'isostearyl 
d'octyl-2-dodecyle. ''i^^f^^^jf diisostearylmalate. le 

lactate, I'octylhydroxystearate. I hydroxystearate^^ d'alcools gras ; des esters 

citrate de triisocetyle. des hepjanoates, octanoa^^^^^ nlopentylglycol, le 

de polyol comme le dioctanoa e de P-^^PV^ "® ^'^^^^ des alcools gras ayant 

40 diisononanoate de djethyleneglycol . et ."^J^f .^^^^^^^^^ le 2-hexyldecanoI. 

de 12 a 26 atomes de partiellement hydrocarbonees 

le 2-und§cylpentadecanol, lalcool oleique . les (PDMS) volatiles ou 

et/ou silicones ; les huiles siliconees ^^^J'^^^ '^^ P*^^^^^ les 
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Ces solvants peuvent etre generalement presents en une teneur allant de 0 ^ 9° ^® 
pSerlnce de 0.1 ^ 90%. de preference encore de 10 a 90% en poids. par rapport au po.ds 
total de la composition, et mieux de 30 S 90 %. 



Comme solvants utilisables dans la composition de I'invention. °" P^''^!^ f. °^S«n1J 
solvants organiques hydrophiles cites plus haut. les cetones hqu.des a t^^^P^^^t^^^f^^ 
tels que methylethylcetone, methylisobutylcetone. dusobutylcetone. "sophorone a 
cvclohexanone. I'acetone ; les ethers de propylene glycol liquides a temperature amb.ante 
tels que ?e monomethyI6ther de propylene glycol. I'acetate de '"°"°'^.«thyl et^^^ 

I propylene glycol, le mono n-butyl ether de dipropylene glycol ; les esters a cha.ne courte 
(ayant de 3 1 8 atomes de carbone au totel) tels que I'acetate d'ethyle 1 acetate de methyle 
•acltete de propyls, I'acetate de n-butyle. I'acetate d'isopenty le . les ethers 'qu.des a 
temperature ambiante tels que le diethylether. le dim^thylether ou '^^d'ch orodiethylether Jes 
alcanes liquides k temperature ambiante tela que le decane, I'heptane, le dodecane. 

5 nsododecane. te cyclohexane ; les composes cycliques aromatiques liquides a temperature 
ambiante tels que le toluene et le xylene ; les aldehydes liquides a temperature ambiante tels 
que le benzald^hyde, rac§tald6hyde et leurs melanges. 

Par cire au sens de la presente invention, on entend un compose lipophile. solide ^ 
0 temperature ambiante (25 °C). a changement d'6tat solide/liquide reversible, ayant un point 
de fusion superieur ou egal a 30 °C pouvant allerjusqu'a 120 C. ..... ^ -..^^ 

En portant la cire a I'etit liquide (fusion), il est possible de la rendre miscibte aux hu.les 
. eventuellement pr^sentes et de former un melange homogene microscopiquement mais en 
ramenant la temperature du melange i la temperature ambiante on obtient une 
5 recristallisation de la cire dans les huiles du melange. Le point de fusion de a cire peut e re 
mS ? raide d'un calorimetre a balayage differentiel (D.S.C.). par exempte te calonmetre 
vendu sous la denomination DSC 30 par la societe METIER. , ^ ^ . , . , 
La cire peut egalement presenter une durete allant de 0.05 MPa a 15 MPa, et de Preference 
anant de 6 MPa a 15 MPa . La durete est determinee par la mesure de la force en 
JO comoression mesuree a 20 "C a I'aide du texturometre vendu sous la denomination TA-TOi 
pria Ste RHEO, equipe d'un cylindre en inox d'un dlam^tre de 2 mm se deplagant a la 
vSsle Se mesure de 0.1 mm/s. et p6n6trant dans la cire ^ une profondeur de penetration de 

LelTes peuvent §tre hydrocarbontes. fluor^es et/ou siliconees et etre d'origine vegetale 
35 minerale. animale et/ou synthetique. En particulier, les cires presentent une temperature de 
fusion sup6rieure ^ 25 °C et mieux superieure a 45 °C. . . , ■ ^.^k^hi^o Ic 

Comme cire utilisable dans la composition de I'invention. on peut ci ter la ore d abei l es. la 
cire de Carnauba ou de Candellila. la paraffine. les cires [^"crocristellines la cere^^^^^^^ 
I'ozokerite ; les cires synthetiques comme les cires de polyethylene ou de P'^cher Tropsch 
40 les cires de silicones comme les alkyi ou alkoxy-dim6ticone ayant de 16 a 45 atomes de 
carbone. 

Les gommes sont generalement des polydimethylsiloxanes (PDMS) a haut P°\^^ 

ou des gommes de cellulose ou des polysaccharides et les corps pateux sont genera ement 

45 des cornposes hydrocarbones comme les lanolines et leurs derives ou encore des PDMS. 

La nature et la quantite des corps solides sont fonction des propnetes mecaniques et des 
textures recherchees. A titre indicatif, la composition peut contenir de 0 a 50 % en poids de 
cires oar rapport au poids total de la composition et mieux de 1 a 30 /o en poids. 
Lrpo£me?e peut etre associ§ k un ou des agents auxiliaires de filmification. Un tel agent de 

50 filmification peut etre choisi parmi tous les composes connus de '"h^'J^^,^ ^u me .er cornme 
etent susceptibles de remplir la fonction recherchee. et notamment etre choisi parmi les 
agents plastifiants et les agents de coalescence. 

La composition selon I'invention peut en outre comprendre une ou des "i^tieres colorantes 
55 choisies parmi les colorants hydrosolubles. et les matieres colorantes pulverulentes comme 
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,es p,gn,en.s, ,es nacres, e. ,e. pa*ttes IZZ^^otJn'Z:^^^^:. "ifoTT. 
irrpoirpaJ ^ P^^^^-e .a O.^ % . so % en 

poids. 

Uspi.n,en.speuven,..ewancs^^^^^^^^^^^ 

-riSrnf.~J^,t5^JVr^^^ 

ou de chrome, le violet de •^^"ga"^^^' de cuivre. 
ferrique. les poudres "^etalliques comrne la^^^^^^^^ typ^ D & C 

Parmi les pigments o^ga"'^"^^' °" P^^* de barvum strontium, calcium, aluminium, 
et les laques a base de carm.n de cochy'lle de banrum^^^^ ^ ^ ^lancs tels que le mica 
Les pigments nacres peuvent etre cho.sis Pf^-^'J^^ P'^'^j^^^ nacres colores tels que le 
20 recoSvert de titane, ou ^'oxychloru j^de b.smuth Jes P-g^f J^^^^^ avec notamment du 
mica titane recouvert avec des o>Q^des ^^Xa^recoZeri avec un pigment organique 
bleu ferrique ou de Toxyde de <^hrome le m.ca t.tane^^^^^^^^ ^^^^^ 

^S^^^^S^ Ka™pl^^^^^^^^^^^^^ - b'eu de m.th,.ne. 

La composition se.on Tinvention Peut co-P^^^^^^ lyren^^i^parT^^^ 

charges, notamment en une ^^"f^";;^^^^^^^^ r3oV! en poids^ar charges, il faut 

' -^oCSLnTt llb^r SJI Setrjrotrment . modiLr la rh.o.ogie ou. la 
texture de la composition. nrnaniaues de toute forme, plaquettaires, 

Les charges peuvent etre '"'"^^•es . °" l^sfan^^^^ 
spheriquei ou oblongues quelle que 0 ° ^eut S£ e^^^^^^^ ^"'^^ 
cubique. hexagonale. orthorombique etc). On peut citer i^^^^ poiy.p-aianine et de 
,es poudres de polyamide (Nylon®) (Orgaso j de^^^^^^ 

polyethylene, les poudres d^P°'y';2j;^!„^t^J^^^^^^^^ telles que celles de 

ramidon. le nitrure de bore, les ''^^^^^'^"^^L^^^^^^ (Nobel Industrie), de 

chlorure de polyvinyiidene/acn^lonitnle .^^'"^^jj^f Dow Coming) et les microbilles de 
to copolymeresd'acideacrylique(Polytrap®del^as^ 

resine de silicone (Tospearls® Tosh^a pa^ p^r6cS e carbonate et I'hydro- 
polyorganosiloxaneselastomeres le carbonate decalau^^ ^^^^ 

Lrbonate de magnesium. ':Mro)^apfte. les ^^^^^ 

Beads® de Maprecos), les ^-crocapsu les de ^^JJit "e sT 22 a tomes de carbone. de 
SSiSeUl^ 12 ^rSLrcS^pJ^^^^^^ 'e It^arate de zinc, de magnesium 

deSm le laurate de zinc, le myristate de magnesium. 
La composition selon Vinvention Peut^^Salement <^ntenj des ing 
50 uUlises en cosmetique. tels que les ^-^^-"f jj^^^^^^^^ ou acidif.ants. les 

adoucissants, les sequestrants, '^f P,^^"^^'.^^^ les agents anti-chutes 
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Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir ce ou ces eventuels composes 
c^mplImeSes. et/ou leur quantity, de maniere telle que les Propri^tes avantageuses de la 
SmposTtfon cor^espondante^ salon I'invention ne soient pas. ou substantiellement pas. 
alterees par I'adjonction envisagee. 

' La composition selon I'invention peut se presenter notamment sous .f^f/Pf "f^^^^^^^ 
disDersion de solution de gel, d'emulsion, notamment emulsion hutle-dans-eau (H/E) ou 
S dans-huife H ou multiple (E/H/E ou polyol/H/E ou H/E/H). sous forme de creme de 
Ste de mousse de dispersion de vesicules notamment de lipides loniques ou non de lotion 

0 Cfptst ormuitf^^^^^^^^ de spray, de poudre. Pge ^ 

fnotamment de pate ayant de vtscosite dynamique a 25 C de lordre de 0,1 a 4U h-a.s sous 
Lne vrsS de Taillement de 200 s^. apres 10 minutes de mesure en geome^.e cone/plan). 
La composition peut §tre anhydre. par exemple il peut s'agir d'une pate anhydre. 

5 L'homme du metier pourra choisir la forme galenique appropri§e. ainsi que sa ^ethode de 
Dr^oaratton sur la base de ses connaissances generates, en tenant compte d une part de la 
nSSre deT'c^n^^^^^^^^ notamment de leur solubilite dans le support, et d'autre part 

de I'application envisag§e pour la composition. 

20 La composition selon I'invention peut etre une composition de maquillage comme les 
nrodi^te pou le teint (fonds de teint). les fards a joues ou ^ paupi^res. les produ.ts pour les 
Sevres les prodS^^^ les blush, les mascaras, les eye-liners, les Prod"rts 

maauiilaal des sourcils les crayons a levres ou a yeux. les produits pour les ongles tels que 
tefvS a ong^^^^^^^^^ produL de maquillage du corps, les produits de maquillage des 

25 cheveux (mascara ou laque pour cheveux). 

La composition selon I'invention peut etre 6galement un produit ^Pj'^fJSoTcS^^ 
maintien de la coiffure ou la mise en forme des cheveux. Les compositions caP'"a«res som 
?e Dr?f2rence des shampooings. des gels, des lotions de mise en plis. des lotions pour le 

30 bmsh^rdes compos de fixation et de coiffage telles que les laques ou spray _ 

Les lotions peuvent §tre conditionn6es sous diverses formes, notamment dans des 
taporisSrs' des flacons-pompe ou dans des recipients ^/-f.f^^ll'Z^^ 
aoDlication de la composition sous forme vaporisee ou sous forme de mousse. De teties 
forces de condltionnement sont Indiquees. par exemple lorsque I'on souhaite obten.r un 

35 spray, une mousse pour la fixation ou le traitement des cheveux. 

Les exemples qui suivent illustrent de maniere non limitative les polymdres selon I'invention. 
Les quantit§s sont exprimees en gramme. 
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e p.o ^ ■ Preparation noivmfere rte poMmetharrylate de m^thyle/acide 

a^jryliq uer/acrvla te de methvle^ 

100 g d'acetate de butyle sont introduits dans un ^^^^f^^^.i^ A f |6 'c enThe^^^^ 
Afi tPmn^rature de f aeon a passer de la temperature ambiante (aS'C) a 90 O en i neure. 
^ o7afoC e InsuK a 90X et en 1 heure, 180 g de m^thacrylate de methyle 30 g d ac.de 
acrylique. 40 g d'acetate de butyle, 70 g d'teopropanol et 1,8 g de 2.5- B.s(2- 
lthylhexanoylperoxy)-2.5-dimethylhexane (Trigonox® 141 d'Akzo Nobel). 

50 OnTntS ^ rgTpiS^^^^^^^^ . 90;C et en J heure^90 g d^ac^late de 

methyle 70 g d'acetate de butyle, 20 g d'isopropanol et 1,2 g de z.t> aisK^ 

d'isopropanol, puis Tensemble est refroidi. 
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butyle / isopropanol. , t hp 

m«hyte/aclde actyllque) ^V*" J<j9 * 1™ ^ ^ irtermMalre qu, est un 
Sli^«.iqufr„tml«^ acrv.U,ue/po,yacry,a.e do me,hy,e. 

^« «n nnid<5 de 52000 g/Mol et une masse 

rSr^p^rr dlSSon v,.«uae erg) de 63»C. 



gLKe?illWP «= ■ ■ ^^'^ . 

100 q d'ac*.a.e de buty.e son, ,n,rodul.s dans ""'tSS W'^C) f 'eVlVeX 
emplr^rldL .agon {passe, de lM 
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Le melange est maintenu 1 heure a 90 C ^ heure, 90 g d'acrylate de 

butyle / isopropanol. 

on orient un po^yn,.- , pranan. une prem^.^ 

aorylique/acrylate de '"^yf^J/^.^^"'^ ^''I^^^TMemi^-^ qui asl un polymere 
i^Sr a«quXlale de S.m^a/poVrv.a.a de nn.*y.e. 

Oe po^.e P-- ror^^S^de-pory^S.^.^ ""^ "^^^ 

moyenne en nombre de 17 oou, son " u " de 49°C 
II a une temperature de transition vitreuse (Tg) de 49 o. 

,00 g d.ao«a.e de bu.y,e introd* <^^^^^^^^ 

an^o?a?e?i8rr2ri.a%s«^^^^^^ 

141 d'Akzo Nobel). , 

Le melange est maintenu 1 heure a 90 U t 1 heure. 90 g d'acrylate de 

S,SrloT'?ac.r "d'e -Su^^^^^^^^ ^'^ « * 

'^tZ^Z':^in.%t:::^^^0. puis d-« pa, 10s « d-ac.«« de buty^ e, 45 g 
SisopropJnol. puis rensembte est refroidl. 
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On obtient une solution a 40% de matiere active en polymere dans le melange acetate de 
butyle / isopropanol. 

de methyle/methacrylate de trifluoroethyle. 

10 Ce polymere presente une masse moyenne en foj^-%l^^'^^^^''°' ""^''^ 
moyenne en nombre de 17 500. soit un indice de polydispersite 1 de 3.03. 
II a une temperature de transition vitreuse (Tg) de 58 u. 

15 p..^ p.. 4 : P.eo ^ ^^^-.^n H un ooivm^m rie poMacrylMe d isohomYle/methacryla te 
100 g d-lsododecane sont introduits dans un ^^^^^ZJ'^''!''^^^^^ Sr"'" 
dimethylhexane (Trigonox® 141 d'Akzo Nobel). 

frSge'es; malntenu 3 heures I. 90-0, puis dllu^ par 100 g d'isododicane, puis 
'o"m u'nl'liSn i, 50% de matiere active en polymere dans risodod^oane. 
'° on obtien. un ■poly,.ere comprenan. une P'-'^^'^J^^^^^^i^^.Jif^^ 

35 hexyle. 

ce polymere presente une masse moyenne en poids de 77 000 g^ol et une masse 
moyenne en nombre de 19 000, soit un indice de polyd.spersrte I de 4,05. 
II a une temperature de transition vitreuse (Tg) de 58 C. 

40 

P,^.^^.. . ■ p.^ p.r.tinn d un r-' Y"^-*^ nolvracr^rlate d isobornyle/methacrylate de 
math Yle/acrvIa* *^ ri'ethvl-2 hexvie 

45 100 g d-isododecane sont introduits dar^s un ^^^Jj^^;^"^;,,! 'f^^o'c en 1 heurf"*^ 

dimethylhexane (Trigonox® 141 d'Akzo Nobel). 
50 Le melange est maintenu 1 h 30 a 90°C. d'acrvlate 

'LfSge'e's. maimenu 3 heures a 90-C, puis diiu* par 100 g d'isodod^cane, puis 

55 rensemble est refroidi. 
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on *«en. una ^Won , 50% de nna.,.re aCve en poW.*.e dans .•Isodod^ane. ^ ^ 

«-«u«rd«— ^^^^ Ce o.,a,e de.^-. 

VI rio 7fi 'SOO o/Mol et une masse 

I J^"^"^ ' - 4 Ho 1 litre Duis on augmente la 

H'',^"f5S%"^dSXcar^' Too 2.5- Bis(2-.«,^hexanov,peccxy>a.5- 
^= fieri. — u 3 heures » 90"C. p«is d„u. par 100 g d.sodod^. pu.s 

S„"rem ute s*«on . 50% da mati^ ac«ve en pdym^re dans "^"^^'^^^^^^^^ , 
„n On obtient un polyniSre comprenant una Pfem'^'? ?^?V^""une'deuxieme sequence 
S^&'SSqr« — ^^^^ * .«..e,ao.>a.e de«.v.-a 

7A c^no a/Mol et une masse 

Ca POlyn^- «S^OcS^StunSrde'«^^^^^^ 
KnTfem^^Sr d*Sn vnrausa (Tg) da SS-C. 

Ona p.«para un vamis » angles ayant la composiSon suivante 

23,8 g en MA 

Polymere de rexemple 1 24,99 g 

Acetate de Butyle 10,71 g 

Isopropanol 2,5 g 

Hexylene Glycol 1 g 

DC RED 7 Lake 1,3 g 

SltS"!^^^^^^^^^ (Bentone- 27V d-E.ementis) 

... vernis a ete iuge comme pr6sentant de tres bonnes 
Aores application sur les ongles. ce vern.s a ete jug 
pSprieS^ de tenue et de resistance aux chocs. 
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Exempie 8 : ComposiiftBon de mascara 

On a prepare un mascara ayant la composition suivante : 

Cire d'abeille ?^ 
Cire de paraffine g ^ 

Cire de carnauba ^ 
Hectorite modifiee par du chlorure .o«„,^no® -^av ri'Flementis> 

de di-st§aryl di-m§thyl benzyl ammonium (Bentone 38V d Hementis) 

Carbonate de propylene ^ ' 9 

Charge 5 J 
pigments 

Polymere de I'exemple 4 asD 100 

Isododecane ^ ^ 

La tenue du film de mascara, apres application sur les cils. a ete jugee comme tres 
satisfaisante. 

Exemple 9 : Stick de rouae a ievres 

La composition de rouge a Ievres suivante est preparee : 

Cire de polyethylene ° ^ . 

Polymere de i'exempie 5 = . x pr o/ 

Polyisobutene hydrogen^ (Parleam de Nippon Oil Fats) 26 A 

Isododecane 2 «o/ 

_. . O.O /o 

Pigments 

Le film de composition obtenu apres application sur les Ifevres presente de bonnes propri6t6s 
de tenue. 

Exemple 1Q : Fond de teint E/H 

On prepare une composition de fond de teint comprenant les composes suivants : 

Phase A Cetyl Dimethicone copolyol 3 g 
(ABIL EM 90 de la societe GOLDSCHMIDT) 

Succinate d'isostearyl diglyceryle 0,6 g 
(IMWITOR 780K de la societe CONDEA) 

Isododecane 9 

Melange de pigments (oxydes de fer et 10 g 
oxydes de titane hydrophobes) 

Polymere de I'exemple 5 8,7 g en MA 

Poudre de polyamide (NYLON-12 de Dupont 8 g 
de Nemours) 

Parfum ' 

Phases Eau ^%PjOO 

Sulfate de magnesium 9 

Conservateur (Methylparaben) 0,2 g 

Phase C Eau 2g 

Conservateur (Diazolinyl uree) ^s^^ 9 
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1) Mise en dispersion dans I'eau du polymere de I'exempie 5 

Dans un reacteur de 500ml. on introduit 20g du polymere de rexemple 5. prelablement 
Ontissi soL' ag"S ambiante juscu'a so.ubi.isation du po.ym.re (environ 

STint^oSt dans le r.acteur une solution aqueuse comprenant 80g d'eau et 2.47g d-amino-2 
methyl propanol sous vive agitation en 5 minutes. . 

dispersion dans I'eau a 19 % en mati^re active. 
100g avec de Teau. 

Cetta laque. one fois p«lv6ris*e sur les cheveux, permrt IWenUon d'une coiffure ayant une 

bonne tenue et un toucher non collant. 
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REVEMDBCATIOMS 



1 . Polymere comprenant au moins une premiere sequence et au moins une deuxieme 
sequence incompatibles Tune avec Tautre et ayant des temperatures de transition vitreuse 
(Tg) differentes, lesdites premiere et deuxieme sequences etant reliees entre elles par un 
segment intermediaire comprenant au moins un monom^re constitutif de la premiere 
sequence et au moins un monomere constitutif de la deuxieme sequence et ledit 
polymere ayant une indice de polydispersite 1 superieur a 2. 

2. Polymere selon la revendication precedente, caracterise en ce qui! a un indice de 
polydispersite superieur ou egal a 2.5, de preference superieure ou egal a 2,8. 

3. Polymere selon la revendication prec6dente, caracterise en ce qu'il a un indice de 
polydispersite compris entre 2,8 et 6. 

4. Polymere selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce quil est 
soluble et/ou dispersible, a temperature ambiante, a une teneur en matiere active d'au 
moins 10% en poids dans au moins un solvant. 

5. Polymere selon Tune des revendications precedentes, dont la masse moyenne en 
poids (Mw) est inf6rieure ou egale a 150 000 g/Mol. 

6 Polymere selon Tune des revendications precedentes, dont la masse moyenne en 
poids (Mw) va de 35 000 a 150 000 g/Mol. et mieux de 45 000 a 100 000 g/Mol. 

7. Polymere selon Tune des revendications precedentes, dont la masse moyenne en 
- poids (Mn) est inferieure ou egale a 40000. 

8. Polymere selon Tune des revendications precedentes, dont la masse moyenne en 
poids (Mn) va de 10 000 a 40 000, et mieux de 12 000 a 25 000. 

9. Polymere selon la revendication precedente, caracterise en ce I'ecart entre les 
temperatures de transition vitreuse (Tg) des premiere et deuxieme sequences est 
superieur a 20°C, de preference superieure a 30"C et mieux superieure a 40"C. 

10. Polymere selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que la 
premiere sequence a une Tg superieure ou egale a 40''C. 

11. Polymere selon Tune des revendications precedentes, caracteris6 en ce que la 
deuxieme sequence a une Tg inferieure ou egale a 20^*0. 

12. Polymere selon la revendication 10, caracterise en ce que la proportion de la 
sequence ayant une temperature de transition vitreuse superieure ou egale a 40''C va 
de 20 a 90% en poids du polymere. mieux de 30 a 80% et encore mieux de 50 ^ 70%. 

13. Polymere selon la revendication 11, caracterise en ce que la proportion de la 
sequence ayant une temperature de transition vitreuse inferieure ou 6gale a 20"C va 
de 5 ^ 75%, de preference de 15 a 50% et mieux de 25 a 45% en poids du polymere. 

14. Polymere selon Tune des revendications 10 ou 12, caracterise en ce que la s6quence 
de Tg superieure ou egale ^ 40**C a une Tg allant de 40X a 120X. 
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15. Polym^re seton Tune des reveodloations 11 a 13^ -racteris* en ce que la s^uence 
deTgin«rieureou^ale^20'CauneTgallantde20 Ca-80 C. 

16. Po,ym.re salon rune 

S^?SSSde.«^^^ 

superieures ou egales a 40^*0, 

40»C sont choisis parmi les monomeres suivants : 

- IPS m6thacrvlates de formule CH2 = C(CH3)-t><J«-''^i * h a /. 
dans ,a,uLrR: ^e^-^^^ 

?hdsiJ^pS les groupes hydroxyle et les atomes d'halogenes (Ci. Br. I. F). ou R. 
repr6sente un groupe cycloalkyle en C4 ^ C12, 

- les acrylates de formule CH2 = CH-COOK2 , I'acrvlate 
dans laquelle r' represente un groupe cycloalkyle en C4 a C,2 tel que lacryiate 
d'isobomyle ou un groupe tertio butyle, 

- les (meth)acrylamides de formule : 



CH2=C CO NT 



«n R Pt R identiaues ou diff^rents represented chacun un atome d'hydrogene ou un 
ou Ryet Re dentiques ouon^^^^ de carbone lineaire ou ramifie, tel qu'un groupe. n- 

- le styrene et ses derives tels que le chlorostyrene. 

- et leurs melanges. 

1ft Polvmere selon la revendication16 ou 17. caracterlse en ce que les monom^res dont 

riii&^sTJr,erc^^^^^^^^^ 

Fm6th)ac^late d'isobornyle. le me.thacrylate de tnfluoro6thyle. le styrt^ne et leurs 

melanges. 

6gales a 20°C. 

ZO'C sont choisis parmi les monomdres suivants . 

- les acrylates de formiile CH2 = CHCOOR3. rexception du 
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plusieurs heteroatomes choisis parmi O. N. S, ledit groupe alkyle P°"vant en outre etre 
Iventuellement substitu6 par un ou plusieurs substltuants ^ho.s.s parm, les groupes 
hydroxyle et !es stomas d'halogene (CI. Br, I et F). ou R3 represente un f yie en C, a 
C„- POE (polyoxy6thyl6ne) avec repetition du motif oxyethyiene de 5 a 30 fois, par, 
eilmpte mSy-POE, ou R3 represents un groupement polyoxyethylene comprenant 

de 5 a 30 motifs d'oxyde d'ethylene ; r^r^r^o 

- les methacrylates de formule CH2 = C(CH3)-COOF?4, ^ , . ^ 
FU repr6sentant un groupe all^yle en C4 a C12 lin^aire ou ramifie dans lequel se 
trouve(nt) 6ventueliement intercale(s) un ou plusieurs heteroatomes choisis parm 0. N 
et S. edit groupe alkyle pouvant en outre Stre eventuellement ^ubstitue pa un ou 
plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d halogenes 
(CI Br I F); 

'- les esters de vinyle de formule R5-CO-O-CH = CH2 
oD R5 repr^sente un groupe alkyle en C4 a C12 lineaire ou ramifie ; 

- les ethers de vinyle et d'alkyle en C4 ^ C12, tels que Tether de vinyle et de 
methyle et I'ether de vinyle et d'ethyl ; . . , . , 

- les N-alkyI en C4 § C12 acrylamides. tels que le N-octylacrylamide, 

- et leurs melanges. 

21 Polymere selon la revendication 19 ou 20, caracteris6 en ce que les monomeres dont 
les homopolym^res ont des temperatures de transition vitreuse inferieures ou egates a 
20°C sont choisis parmi les acrylates d'alkyle dont la chaTne alkyle comprend de 1 a 4 
atomes de carbone, § I'exception du groupe tertiobutyle. 

22 Polymere selon I'une des revendications prec6dentes. caracteris6 en ce que la 
premiere sequence et/ou la deuxl§me sequence comprend au moms un monomere 
additlonnel. 

23 Polymere selon la revendication pr§cedente, caract^rise en ce que le monomere 
additionnel est choisi parmi les monomeres hydrophiles. les monomeres a insaturation 
ethyl^nique comprenant un ou plusieurs atomes de silicone et leurs melanges 

24. Polymere selon la revendication 22 ou 23. caracterise en ce que le monomdre 
additionnel est choisi parmi : ^ ^ , . 

- les monomeres a insaturation(s) 6thylenique(s) comprenant au moms une 
fonction acide carboxylique ou sulfonique 

- les monomeres ^ insaturation(s) 6thyl§nique(s) comprenant au moms une 

-°?^s°monomies & insaturation(s) ethylenique(s) comprenant au moins une 
fonction amine terllaire. 

25 Polym§re selon Tune des revendications 22 a 24 caracterls6^ en ce que «e o" les 
monomeres additionnel(s) repr§sente(nt) de 1 d 30% en poids du poids total des 
premiere et/ou deuxifeme sequences. 

26 Precede de preparation d'un polymere selon Tune des revendications pr6c§dentes. 
comprenanuesjapes s^^^^^^^^^^ polymerisation est introdulte dans un r^acteur adapt. 

et chauff^e jusqu'a atteindre la temperature adequate pour la polymensation. 

- une fois cette temperature atteinte. les monomeres constitutifs de la premiere 
sequence sont introduits en presence d'amorceur de polymensation. 

- au bout d'un temps T correspondant a un taux de conversion maximum de 
90%. les monomeres constitutifs de la deuxieme sequence et I'autre partie du 
solvant de polymerisation sont introduits, 
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- on laisse r6agir le melange pendant un temps T au bout duquel le melange 

- on obtient'le polymdre en solution dans le solvent de polymerisation. 

27. Procede selon la revendication precedente, caracteris6 en ce que la temperature de 
polymerisation est de 60-1 20°C. 

28. Composition cosmetique caracteris6e en ce qu'elle comprend un polymere selon 
I'une quelconque des revendications 1 a 25. 

9q Comoosition cosmetique selon la revendication precedente, caracterisee en ce 
qu^ell^crCrenS de'^o l\ 60 % en poids. de preference de 5 % a 50 % en po,ds. at de 
preference encore de 1 ^ 40 % en poids du polymere. 

•^n romnosition selon Tune quelconque des revendications 28 et 29, caracterisee en ce 
^ qS^e'Smprenfun r;;!;ieu%hysi acceptable, dans lequel le polymere se 

trouve sous forme soluble ou dispersee. 

•?1 Comoosition selon I'une quelconque des revendications 29 ou 30. caracterisee en ce 
a5?T Sreu physiologiquement acceptable comprend un m.l.eu hydropNe 
comp enan de reau et les melanges d'eau et de solvant(s) organ.que(s) hydroph.le(s) 
SSe les alcools et notamment les monoaicools inferieurs l.n6a.res ou ramif.es ayant 
IS 2 f 5 Itomes de carbone comme Tethanol. I'isopropanol ou le n-p^opano^ e les 
polyols comme la glycerine, la diglycerine. le propylene glycol, le sorbitol, le 
penthyiene glycol, et les polyethylene glycols. 

32 Comoosition cosmetique selon I'une des revendications 28 a 31. caracterisee eri ce 
ou-e^ comprend en outre, une phase grasse composee de corps gras i«qu'des ou 
solves Spia^^^^^^ ambiante. d'origine animale, vegetale. minerale ou synthefque. 

•^-^ bomoosition selon I'une quelconque des revendications 28 a 32. caracterisee en ce 
qSelTe'^cCrend? en out?e. un ou plusieurs solvants organiques cosmefquement 
acceptables. y 

Comoosition cosmetique selon i'une quelconque des revendications 28 a 33, 
c^r^ctSe en cITu'elle comprend. en outre, un ou plusieurs agents aux.l.a.res de 
SSlon choirs parmi les agents plastifiants et les agents de coalescence. 

Comoosition cosmetique selon I'une quelconque des revendications 28 a 34 
cfrSsee en Jrqu'elle comprend. en outre, une ou des matieres colorantes 
SSstrparmTles colorants hydrosolubles. et les matieres colorantes pulverulentes. 
comme les pigments, les nacres et les paillettes. 

36. . Composition selon I'une quelconque des revendications 28 a 35, caracterisee en ce 
qu'elle comprend, en outre, des charges. 

37 Composition cosmetique selon I'une quelconque des revendications 28 a 36 
caracTSe en ce qu'elle comprend. en outre, un ou plusieurs .ngred.ent(s) choisis 
S^Y les vitamines les epaississants,. les oligo-el6ments. les adoucissants. es 
^l^esSnts tes pfrfums les agents alcalinisants ou acidifiants. les conservateurs. les 
Ss soT^Ss. les terS les anti-oxydants. les agents anti-chutes des cheveux. 
les agents anti-pelliculaires. les agents propulseurs et leurs melanges. 
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romoosition cosmetique selon I'une quelconque des revendications 28 e 37 
caraSe en ce qu'elle se presente sous forme de suspension, de dispersion, de 
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solution, de gel, d'emulsion, notamment emulsion huile-dans-eau (H/E) ou eau-dans- 
huile (E/H), ou multiple (E/H/E ou polyol/H/E ou H/E/H), sous forme de creme, de pate, 
de mousse, de dispersion de v§sicuies notamment de lipides ioniques ou non, de lotion 
biphase ou multiphase, de spray, de poudre, de pate, notamment de pate souple ou de 
5 pate anhydre. 

39. Composition cosmetique selon Tune quelconque des revendications 28 a 38, 
caract§risee en ce qu'il s'agit d'une composition de maquillage ou de soin des matieres 
keratiniques . 

10 

40. Composition cosmetique selon Tune quelconque des revendications, caractensee en 
ce qu1l s'agit d'un produit capillaire. tel qu'une laque ou un shampooing. 

41. Composition selon Tune des revendications pr§cedentes, caracterisee en ce qu'il 
15 s'agit d'un vernis a ongles. 

42. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'il 
s'agit d'un produit de maquillage des levres. 

20 43. Composition selon Tune des revendications pr6cedentes, caracterisee en ce qu'il 
s'agit d'un produit de maquillage des yeux. 

44. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'il 
s'agit d'un produit de maquillage du teint. 

25 

45. . Precede cosmetique de maquillage ou de soin des matieres keratiniques 
comprenant I'application sur les matieres keratiniques d'une composition cosmetique 
selon Tune des revendications 28 a 45. 

30 46. Utilisation d'un polymere selon Tune quelconque des revendications 1 a 44, dans une 
composition cosmetique, comme agent pour ameliorer 1^ tenue de ladite composition. 

47. Utilisation d'un polymere selon I'une quelconque des revendications 1 a 44, dans une 
composition presentant des proprietes de tenue amellor6es. 
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